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© Die vorliegende Erfindung betnfft em Mittel Oder 
Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holz- 
werkstoffen. das 0.05 bis 25 Gew -°o 1 -[[2-(2.4-Di- 
chlorphenyl)-4-propyt-l .3-dioxolan-2-yl]melhyi]-i -H- 
1.2.4-tnazol und 0.002 bis 5 Gew.-°o Cyano-<4- 
fluoro-3-phenoxyphenyl)-methyl-3-<2.2- 
diChlorethenyl)-2.2-di.methylcyClopropancarboxylat. 
(r)o-Cyano-3-phenoxy-ben2yl-(i)-Cis. trans-3-(2.2-di- 
chlorvinyl)-2.2-dimethylcyclopropancarboxylat. <S)-o- 
Cyano-3-phenoxybenzyl( 1 R.3R)-3<2.2-dibromvmyl)- 
2.2-dimethylcyclopropancarboxyiat Oder 3- 
Phenoxybenzyl-(i)-as-trans-3-(2.2-dichlorvinyl>2.2- 
dimethylcyclopropancarboxylat Oder enantiomere 
Verbindungen derselben als Insekttzid (Pyrethroid) 
und mehr als 40 Gew.-% ernes Losungs-und Oder 
Verdunnungsmittels sowie ggf. em organisch-chemi- 
sches Bindemittel und Oder Fixierungsmtttel. Verar- 
beitungsmilfsmittel. Farbstoff. Pigment. Farbstoff- 
oder Pigmentgemisch enthalt. 
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© Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mittel Oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstof- 
fen, das 0,05 bis 25 Gew.-% 1-[[2-{2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1.3-dioxolan-2-yl]methyl]-1-H-1,2,4-triazol und 
0,002 bis 5 Gew.-% Cyano-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)-methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyclopropancar- 
boxylat, (±)a-Cyano-3-phenoxy-benzyl-(±)-cis, trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat, (S)-«- 
Cyano-3-phenoxybenzyl(lR,3R)-3(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat oder 3-Phenoxybenzyl-(±)- 
cis-trans-3-{2,2-dichlorvinyl)2,2-dimethylcyclopropancarboxylat oder enantiomere Verbindungen derselben als 
Insektizid (Pyrethroid) und mehr als 40 Gew.-% eines Losungs-und/oder Verdiinnungsmittels sowie ggf. ein 
organisch-chemisches Bindemittel und/oder Fixierungsmittel, Verarbeitungsmilfsmittel, Farbstoff, Pigment, 
Farbstoff- oder Pigmentgemisch enthalt. 
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MITTEL ODER KONZENTRAT ZUM KONSERVIEREN VON HOLZ ODER HOLZWERKSTOFFEN 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mittel oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerk- 
stoffen auf der Basis von oder unter Mitverwendung von l-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1 ,3-dioxolan-2-yl] 
methyl]-1H-1,2,4-triazol und mindestens eines Losungsmittels. Verdunnungsmittels und/oder Zusatzmittels. 
Die chemische Verbindung 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1 ,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1 ,2,4-triazol 

5 (common name: Propiconazol) ist aus der DE-PS 25 51 560 bekannt und findet als fungizid wirkendes Mittel 
zur Bekampfung bestimmter Pilze und Bakterien in der Landwirtschaft Verwendung. Die in dieser Literatur- 
stelle genannten Pilze sind jedoch weder holzverfarbend noch holzzerstorend. 

An ein Holzkonservierungsmittel werden jedoch Anforderungen gestellt, die uber die rein fungizide 
Wirksamkeit desselben hinausgehen. 

io Ziel und Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, ein Holzkonservierungsmittel zu finden, das 

gegenuber holzverfarbenden und holzzerstorenden Pilzen sowie gegenuber holzschadigenden Insekten, 
insbesondere gegenuber holzzerstorenden Bockkafern (Cerambycidae, Lyctidae. Bostrychidae und Anobii- 
dae) einschlie/Jlich Termiten hochwirksam ist und eine gute Langzeitwirkung aufweist, wobei die Wirksam- 
keit des Fungizides durch das Insektizid nicht beeintrachtigt wird bzw. umgekehrt. Daruber hinaus sollte das 

is Holzkonservierungsmittel ein gutes Eindringvermogen im Holz und in den Holzwerkstoffen aufweisen. 

Erfindungsgema/J wurde festgestellt, da/3 diesen Zielen und Aufgaben ein Mittel oder Konzentrat zum 
Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen gerecht wird, das 0,05 bis 25 Gew.-% des 1-[[2-(2.4-Dichlorphe- 
nyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazols. 0,002 bis 5 Gew.-% Cyano-(4-fluoro-3-phenoxyphe- 
nyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2 f 2-dimethylcyclopropancarboxylat, (±)a -Cyano-3-phenoxy-benzyl-(±)-cis, 

20 trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat, (S)-or -Cyano-3-phenoxybenzyl(1 R,3R)-3(2,2-di- 
bromvinyl)-2,2-dimethylcyc1opropancarboxylat oder 3-Phenoxybenzyl-(±)-cis-trans-3-(2,2-dichlorvinyl)2 l 2-di- 
methylcyclopropancarboxylat oder enatiomere Verbindungen derselben als Insektizid (Pyrethroid) und mehr 
als 40 Gew.-% eines Gemisches aus Losungs- und/oder Verdunnungsmittel und/oder organisch-chemisches 
Bindemittel oder Fixierungsmittel, Verarbeitungshilfsmittel. Farbstoff, Pigment, Farbstoff- oder Pigmentge- 

25 misch enthalt. 

Das Losungs- und/oder Verdunnungsmittel enthalt ein organisch-chemisches Losungsmittel Oder Lo- 
sungsmittelgemisch und/oder ein oliges oder olartiges schwerfiuchtiges organisch-chemisches Losungsmit- 
tel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein polares organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmit- 
telgemisch und/oder Wasser und mindestens einen Emulgator und/oder Netzmittel oder besteht daraus. 

30 Als organisch-chemische Losungsmittel werden vorzugsweise olige oder olartige Losungsmittel mil 
einer Verdunstungszahl uber 35 und einem Flammpunkt oberhatb 30° C, vorzugsweise oberhalb 45 C, 
eingesezt. Als derartige schwerfluchtige, wasserunlosliche, olige oder olartige Losungsmittel werden 
entsprechende Mineralole oder deren Aromatenfraktionen oder mineraloihaltige Losungsmittelgemische. 
vorzugsweise Testbenzin, Petroleum und/oder Alkylbenzol verwendet. 

35 Vorteilhaft gelangen Mineralole mit einem Siedebereich von 170 - 220 C, Testbenzin mit einem 
Siedebereich von 170 - 220 * C. Spindelol mit einem Siedebereich von 250 C - 350 C, Petroleum bzw. 
Aromaten vom Siedebereich 160 - 280 * C. Terpentinol und dgl. zum Einsatz. 

In einer Ausfuhrungsform wurden flussige aliphatische Kohlenwasserstoffe mit einem Siedebereich von 
180-210 "C Oder hochsiedende Gemische von aromatischen und aliphatischen Kohtenwasserstoffen mit 

40 einem Siedebereich von 180 bis ca. 220 * C und/oder Spindelol und/oder Monochlornaphthalin, vorzugswei- 
se a-Monochlornaphthalin, verwendet. 

Die organischen schwerfluchtigen oligen oder olartigen Losungsmittel mit einer Verdunstungszahl Gber 
35 und einem Flammpunkt oberhalb 30 * C. vorzugsweise oberhalb 45 * C. konnen teilweise durch leicht 
Oder mittelfluchtige organisch-chemische Losungsmittel ersetzt werden, mit der Matfgabe, da/3 das Lo- 

45 sungsmittelgemisch ebenfalls eine Verdunstungszahl uber 35 und einen Flammpunkt oberhalb 30 C, 
vorzugsweise oberhalb 45 * C. aufweist und da/3 das Insektizid-Fungizid-Gemisch in diesem Losungsmittel- 
gemisch loslich oder emulgierbar ist. 

Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform wird ein Teil des organisch-chemischen Losungsmittels oder 
Losungsmittelgemisches durch ein aliphatisches polares organisch-chemisches Losungsmittel oder Lo- 

50 sungsmittelgemisch ersetzt. Vorzugsweise gelangen Hydroxyl- und/oder Ester- und/oder Ethergruppen 
enthaltende aliphatische organisch-chemische Losungsmittel wie beispielsweise Glycolather, Ester oder dgL 
zur Anwendung. 

Als organisch-chemische Bindemittel werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung die an sich 
bekannten wasserverdunnbaren und/oder in den eingesetzten organisch-chemischen Losungsmitteln losli- 
chen oder dispergier-bzw. emulgierbaren Kunstharze und/oder bindende trocknende Ole. insbesondere 
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Bindemittel bestehend aus Oder enthaltend ein Acrylatharz, ein Vinytharz, z. B. Polyvinylacetat, Polyester- 
harz, Polykondensations-oder Polyadditionsharz, Polyurethanharz, Alkydharz bzw. modifiziertes Alkydharz, 
Phenolharz, Kohlenwasserstoffharz wie Inden-Cumaronharz, Siliconharz, trocknende pfianzliche und/oder 
trocknende 6le und/oder physikalisch trocknende Bindemittel auf der Basis eines Natur- und/oder Kunsthar- 
5 zes verwendet. 

Das als Bindemittel verwendete Kunstharz kann in Form einer Emulsion, Dispersion Oder Losung, 
eingesetzt werden. Als Bindemittel konnen auch Bitumen Oder bitumindse Substanzen bis zu 10 Gew.-%, 
verwendet werden. Zusatzlich konnen an sich bekannte Farbstoffe, Pigmente, wasserabweisende Mittel, 
Geruchskorrigentien und Inhibitoren bzw. Korrosions schutzmittel und dgl. eingesetzt werden. 
io Bevorzugt ist gema/J der Erfindung als organisch-chemisches Bindemittel mindestens ein Alkydharz 
bzw. modifiziertes Alkydharz und/oder ein trocknendes pflanzliches Ol im Mittel Oder im Konzentrat 
enthalten. Bevorzugt werden gema/J der Erfindung Alkydharze mit einem Oigehalt von mehr als 45 Gew.-%, 
vorzugsweise 50 bis 68 Gew.-%, verwendet. 

Das organisch-chemische Bindemittel Oder Bindemittelgemisch kann ganz, vorzugsweise teilweise 
75 durch mindestens ein Fixierungsmittel Oder mindestens einen Weichmacher ersetzt werden. 

Dabei ist das organisch-chemische Bindemittel Oder Bindemittelgemisch von 0 bis zu 75 Gew.-%, 
vorzugsweise von 0,01 bis zu 35 Gew.-% (bezogen auf 100 Gew.-% eingesetztes Bindemittel, berechnet als 
Feststoff) durch die gleichen Gewichtsmengen mindestens eines Fixierungsmtttels oder mindestens eines 
Weichmachers ersetzt. 

20 Als Fixierungsmittel Oder Weichmacher werden vor allem solche Verbindungen eingesetzt. die neben 
einer gewissen Bindung oder Haftung an den Wirkstoff zusatzlich eine VerflCichtigung der Wirkstoffe 
und/oder eine -Kristallisation bzw. Ausfallung verhindern sollen, vorzugsweise 

a) Weichmacher, z. B. Alkyl-, Aryl- oder Aralkylphthalate, vorzugsweise Dibutyl-, Dioctyl- und Benzylbu- 
tylphthalate, Alkylphosphate bzw. Phosphorsaureester, vorzugsweise Tributylphosphat, Adipate, vor zugs- 

25 weise Di-(2-athylhexyl)-adipat, Stearate und Oleate, z. B. Alkylstearate oder Alkyloleate, vorzugsweise 
Butyloleat, Butylstearat oder Amylstearat, Bis-(dimethylbenzyl)-ather, p-Toluolsulfonsaureathylester, Gly- 
cerinester. Glycerinather oder hohermolekulare Glykolather und/oder 

b) Fixierungsmittel auf der Basis von Ketonen und/oder Polyvinylalkylathern, z. B, Ketone mit Alkyl-, 
Aryl- oder Aralkylgruppen, vorzugsweise Benzophenon, Athylbenzophenon; Polyvinylather, vorzugsweise 

30 Polyvinylmethylather. 

Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform enthalt das Mittel (anwendungsfertige Mittel) 0,2 bis 3 Gew.- 
%, vorzugsweise 0,5 bis 2 Gew.-% des 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-lH- 
1,2,4-triazols, 0,005 bis 1 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 0,5 Gew.-% des Pyrethroids und mindestens ein 
organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein oliges oder olartiges 

35 schwerfluchtiges organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein polares 
organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und einen Emulgator 
und/oder Netzmittel und ggf. 0 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 3 Gew.-% Fixierungsmittel und/oder 
andere Zusatzmittel als Restbestandteil. 

Nach einer anderen bevorzugten Ausfuhrungsform enthalt das Mittel (anwendungsfertige Mittel) 0,2 bis 

40 3 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 2 Gew.-% des 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1 ,3-dioxolan-2-yl]methyl] 
-1H-1,2,4-triazol, 0,005 bis 1 Gew.-%, vorzugs weise 0,01 bis 0,5 Gew.-% des Pyrethroids, 2 bis 30 Gew.- 
%, vorzugsweise 5 bis 22 Gew.-% berechnet als Feststoff, eines Kunstharzbindemittels, vorzugsweise ein 
Alkydharz und/oder ein trocknendes pflanzliches 6l sowie mindestens ein organisch-chemisches Losungs- 
mittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein oliges oder olartiges schwerfluchtiges organisch-chemi- 

45 sches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein polares organisch-chemisches Losungsmittel 
oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und einen Emulgator und/oder Netzmittel sowie ggf. Sikkative, 
Farbstoffe, Farbpigmente und/oder UV-Stabilisatoren als Restbestandteil. 

Das erfindungsgematfe Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen enthalt nach einer 
vorzugsweisen Ausfuhrungsform 0,2 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 8 Gew.-%, des 1-[[2-(2,4- 

50 Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazols, 0,05 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 
1 Gew.-% des Pyrethroids und 5 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 30 Gew.-%, (berechnet als Feststoff) 
mindestens eines organisch-chemischen Bindemittels und/oder Fixierungsmittels oder Weichmachers sowie 
zusatzlich ein organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein oliges Oder 
olartiges schwerfluchtiges organisch-chemisches Losungsmittel Oder Losungsmittelgemisch und/oder ein 

55 polares organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein Penetrationshiifsmit- 
tel und/oder Wasser und einen Emulgator und/oder Netzmittel als Restbestandteil. 

Das Mittel oder Konzentrat enthalt nach einer Ausfuhrungsform als Emulgator oder Emulgatorgemisch 
minde stens ein eine Seitengruppe enthaltendes athoxyliertes Phenol, vorzugsweise ein athoxyliertes 
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Nonylphenol und/oder eine athoxylierte Fettsaure. 

Das Konzentrat und das daraus hergestellte Mittel zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen 
enthalt nach einer anderen Ausfuhrungsform ein Gemisch von Emulgatoren mit unterschiedlicner Kettenlan- 
ge von denen mindestens ein Emulgator eine athoxylierte Seitenkette von weniger als 10 Athoxygruppen 
und von denen mindestens ein anderer Emulgator eine athoxylierte Seitenkette von mehr als 10 Athoxy- 
gruppen besitzt. 

Vorteilhaft enthalt das Konzentrat und das Mittel als wasserverdunnbares Kunstharz ein Alkydnarz, das 
eine mittlere Ollange besitzt Durch die Verwendung dieses Kunstharzes wird trotz des geringen Anteiles 
des organisch-chemischen Losungsmittels, z. B. auf Erdolbasis. erreicht, dafl einerseits eine bessere 
Fixterung der Wirkstoffe erzieit und andererseits je nach Kunstharzanteil eine Filmbildung ermoghcht wird. 

Nach einer vorteilhaften Ausfuhrungsform ist im erfindungsgemafien Mittel Oder Konzentrat das emge- 
setzte 1-[t2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl] methyl]-1 H-1 ,2,4-triazol von 0 bis 50 Gew.-%. 
vorzugsweise von 0.5 bis 25 Gew.-% (bezogen auf 100Gew.-% eingesetztes 1-[[2-<2,4-Dichlorphenyl)-4- 
propyl-1 3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol durch die gleiche Gewichtsmenge eines anderen Fungizids, 
vorzugsweise N-Dichlorfluormethylthio-N' t N'-dimethyl-N-phenylschwefelsaurediamid (Dichiofluanid) 
und/oder N-(Dichlorfluormethylthio)N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamid (Methyleuparen) und/oder 1-[[2-(2.4- D)- 
chlorphenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1-H-1,2,4-triazol (Azaconazol) und/oder 1-(4-Chlor-)-phenyl-3-hydroxy- 
3-tertbutyl-4-(1,2.4-triazol-1-yl)-butan und/oder Tributylzinn-naphthenat und/oder Methylbenzimidazol-2-yl- 
Carbamat (Car'bendazim) ersetzt. Letzere Verbindung wird insbesondere in waflrigen Formulierungen 
20 eingesetzt. 

Im erfindungsgemafien Mittel Oder Konzentrat kann das Cyano-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)-methyl-3- 
(2 2-dichlorethenyl)-2 t 2-dimethylcyclopropancarboxylat, (±)a -Cyano-3-phenoxy-benzyl-(±)-cis, trans-3-(2,2- 
dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat, (S)-a-Cyano-3-phenoxybenzyl<1 R,3R)-3(2,2.d.bromvinyl)- 
2 2-dimethylcyclopropancarboxylat oder 3-Phenoxybenzyl-(±)-cis-trans-3-(2,2-dichlorvinyl)2 ) 2-dimethylcyclo- 
25 propancarboxylat oder enantiomere Verbindungen -derselben je nach Einsatzzweck vorteilhaft teilweise 
durch ein anderes Pyrethroid, ein insektizides Carbamat oder einen insektiziden Phosphorsaureester, 
Thiophosphorsaureester, Dithiophosphorsaureester oder Thionophosphorsaureester ersetzt werden. 

Nach einer vorzugsweisen Ausfuhrungsform ist das erfindungsgemaCe Mittel oder Konzentrat frei von 
aromatischen Oxyalkoholen. 

Das erfindungsgemafle Mittel oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen gelangt 
gegenuber folgende holzzerstorende Insekten, holzzerstorende sowie holzverfarbende Pilze zum Emsatz: 
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A. Holzzerstorende Insekten wie 



A.1. Kafer 



Hylotrupes bajulus, Chlorophorus pilosus, Anobi urn punctatum, Xestobium rufovillosum, Ptilinus pecti- 
cornis Dendrobium pertinex, Ernobius mollis, Priobium carpini, 

Lyctus brunneus, Lyctus africanus, Lyctus planicollis, Lyctus linearis, Lyctus pubescens, Trogoxylon 
aequale, Minthea rugicollis, 
Xyleborus spec, Tryptodendron spec, 

Apate monachus, Bostrychus capucins, Heterobostrychus brunneus, Sinoxylon spec, Dinoderus minutus. 
A.2. Hautfiugler 

Sirex juvencus, Urocerus gigas, Urocerus gigas taignus, Urocerus augur. 

A. 3. Termiten 

Kalotermes flavicollis, Cryptotermes brevis, 

Heterotermes indicola, Reticulitermes flavipes.Reticuiitermes santonensis, Reticulitermes lucifugus, 
Mastotermes darwiniensis. Zootermopsis nevadensis. Coptotermes formosanus. 

B. Holzzerstorende Pilze wie 

B. I. Basidiomyceten . 
Coniophora puteana, Coriolus versicolor, Poria placenta, Poria monticola, Poria vaporana. Pona vaillantn, 
Gloeophyllum sepiarium, Gloeophyllum adoratum, Gloeophyllum abietinum, Gloeophyllum trabeum, 
Gloeophyllum protactum. Lentinus lepideus, Lentinus edodes, Lentinus cyathiformes. Lentinus squarrolo- 
sus, Paxillus panuoides. Tyromyces palustris. Pleurotus ostreatus, Donkioporia expansa. Serpula lacry- 
mans, Serpula himantoides.Glenospora graphii. 
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B.2. Deuteromyceten 
Cladosporium herbarum. 
B.3. Ascomyceten 

Chaetomium globosum, Chaetomium alba-arenulum, Petriella setifera, Trichurus spiralis, Humicoia gri- 
sea. 

C. Holzverfarbende Pilze wie 



C.I. Deuteromyceten 

Aureobasidium puJIulans, Sclerophoma pithyophila, Scopularia phycomyces, Aspergillus niger, Penicilli- 

um variabile, Trichoderma viride, Trichoderma lignorum, Dactyleum fusarioides. 

C.2. Ascomyceten 

Caratocystis minor . 

C.3. Zygomyceten 

Mucor spinosus. 

D. Versuchsergebnisse 



D.1. Insektizide Prufung 



Prufung der vorbeugenden Wirkung gegenuber Eilarven des Hausbockkafers (Hylotrupes bajulus) unter 
teilweiser Hinzuztehung der DIN EN 46. 
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Aufgebrachte Menge an 
Holzkonservierungsmittel je m 2 
Holzflache 


Versuchsdauer in 
Wochen 


Anzahl und Zustand der Pruftiere 


tot 


lebend 






nicht 


eingenagt 


eingenagt 


nicht 






eingenagt 






eingenagt 


160 


4 


10 


0 


0 


0 


q 




10 


0 


0 


0 




10 


0 


0 


0 






10 


0 


0 


0 






10 


0 


0 


0 






10 


0 


0 


0 


unbehandelte 


4 


0 


0 


10 


0 


Kontroltproben 




0 


0 


10 


0 






0 


0 


10 


0 






0 


0 


10 


0 






0 


0 


10 


0 






0 


0 


10 


0 
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35 
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D.2. Fungizide Prufung gegenuber holzzerstorende Pilze 
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Das erfindungsgemafle Mittel wird in einem Gemisch aus aromatischen und aliphatischen Kohlenwas- 
serstoffen gelost, in einem 2 %igen Malzagar zugesetzt, so da/J Endkonzentrationen von 0,0006 bis 0,6 % 
erreicht werden. 

5 Der Agar wird in Petrischalen gegossen. Nach dem Erstarren werden die schutzmittelhaltigen Agarplat- 

ten zentral mit einem ca. 0,5 cm2 groflen Myzelstuck der holzzerstorenden Basidiomyceten Poria placenta, 
Coniophora puteana. Coriolus versicolor und Gleophyllum trabeum beimpft. 

Nach zwolftagiger Inkubation der Schalen bei 22-25 * C wird die Entwicklung des Pilzwachstums auf 
dem Nahragar im Vergleich mit der Kontrolle (wirkstofffreie Losungsmittelkomponente) mittels planimetri- 

w schem Verfahren nach folgendem Schema beurteilt: 

0 = kein Pilzwachstum (Pilzmyzel vollig inhibiert) 

1 = sehr geringes Pilzwachstum (weniger als 1/3 der Oberflache bewachsen) 

2 = geringes Pilzwachstum (bis 1/2 der Oberflache bewachsen) 

3 = mittleres Pilzwachstum (bis 2/3 der Oberflache bewachsen) 

is 4 = starkes Pilzwachstum (mehr als 2/3 der Oberflache bewachsen) 
5 = ungehemmtes Pilzwachstum (Oberflache vollig bewachsen) 



Ergebnis: 




Schutzmittelkonzentration im Nahragar (%) 


Prufpilz 


0 


0,0006 


0,006 


0.06 


0.6 


Poria placenta 


SO 


5 


3 




0 


Coniophora puteana 


SO 


3 


2 




0 


Coriolus versicolor 


SO 


5 


4 




1 


Gloeophyllum trabeum 


40 


4 


2 




1 



* = Nahragar mit wirkstoffreier Losemittelkomponente 



Das Ergebnis zeigt, da/3 das erfindungsgema/te Holzkonservierungsmittel gegenuber holzzersto renden 
Pilzen eine eindeutige Effektivitat in Form deutlicher Wachstumsinhibierungen aufweist. 

35 

D.3. Fungizide Prufung gegenuber holzverfarbende Pilze 
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Das Holzkonversierungsmittel (Konzentrat) wurde in Verdunnungen von 1 : 20 bis 1 : 5 im Stammschei- 
bentest gegenuber Aureobasidum pullulans geprUft. 

Als Prufkorper dienen Kiefernscheiben vom Durchmesser 90 - 120 mm. Die Scheiben werden in eine 
5 Nahrldsung getaucht, sterilisiert und in das zu prufende Schutzmittel getaucht. 

Anschlie/tend werden sie in Glaspetrischalen mit einer Sporensuspension beimpft und fur 3 Wochen bei 
22 - 26 * C und 65 - 75 % relativer Luftfeuchte inkubiert. Anschlreflend erfolgt die Bonitur. Ein ausreichen- 
der Schutz ist gewahrleistet, wenn sich kein Blauebewuchs zeigt. 
Ergebnis: 
w Verdunnung 

1 : 20 nicht ausreichend 
1:10 ausreichend 
1 : 5 ausreichend 

Das Ergebnis zeigt, dafl das erfindungsgemafle Holzkonservterungsmittel gegenuber holzverfarbenden 
15 Pilze wirksam ist. 

Beispiele 
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Anspruche 

5 

1. Mittel Oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen auf der Basis von Oder unter 
Mitverwendung von 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1 ,2,4-triazol und minde- 
stens eines Losungsmittels, Verdunnungsmittels und/oder Zusatzmittels, dadurch gekennzeichnet. da/5 das 
Miltel oder Konzentrat 

w 0,05 bis 25 Gew.-% 

des 1 -[[2-<2,4-Dichlorpheny l)-4-propyl- 1 ,3-dioxolan-2-y l]methy I]- 1 -H- 1 ,2,4-triazols, 
0,002 bis 5 Gew.-% 

Cyano-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)-methyl-3-(2,2-d^ (±) a- 

Cyano-3-phenoxy-benzyl-(±)-cis, trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat, (S)-a-Cyano- 
15 3-phenoxybenzyl(lR,3R)-3(2,2-dtbromvinyt)-2.2-dimethylcyclopropancarboxylat oder 3-Phenoxybenzyl-(±)- 
cis-trans-3-(2,2-dichlorvinyl)2,2-dimethylcyclopropancarboxylat oder enantiomere Verbindungen derselben 
als Insektizid (Pyrethroid) und 
mehr als 40 Gew.-% 

eines Gemisches aus Losungs- und/oder Verdunnungsmittel und/oder organisch-chemisches Bindemittel 
20 und/oder Fixierungsmittel, Verarbeitungshilfsmittel, Farbstoff, Pigment. Farbstoff- oder Pigmentgemisch 
enthalt. 

2. Mittel oder Konzentrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da/J das Losungs- und/oder Verdun- 
nungsmittel ein organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein oliges oder 
olartiges schwerfluchtiges organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein 

25 polares organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und mindestens 
einen Emulgator und/oder Netzmittel enthalt oder daraus besteht. 

3. Mittel Oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach Anspriichen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, da/1 das Mittel (anwendungsfertige Mittel) 

0,2 bis 3 Gew.-%, vorzugsweise 
30 0,5 bis 2 Gew.-% 

des 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1 ,2,4-triazols, 

0,005 bis 1 Gew.-%, vorzugsweise 
0,01 bis 0,5 Gew.-% 
des Pyrethroids 

35 und mindestens ein organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein oliges 
Oder olartiges schwerfluchtiges organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder 
ein polares organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und Emulga- 
tor und/oder Netzmittel und ggf. 
0 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 

40 0,1 bis 3 Gew.-% 

Fixierungsmittel und/oder andere Zusatzmittel als Restbestandteil enthalt. 

4. Mittel zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet. da/3 das Mittel (anwendungsfertige Mittel) 

0,2 bis 3 Gew.-%, vorzugsweise 
45 0,5 bis 2 Gew.-% 

des 1 -[[2-(2,4-Dichlorpheny l)-4-propy 1-1 ,3-dioxolan-2-y l]methy I]- 1 H- 1 ,2,4-triazols, 

0,005 bis 1 Gew.-%, vorzugsweise 

0,01 bis 0,5 Gew.-% 

des Pyrethroids, 
so 2 bis 30 Gew.-%, vorzugsweise 

5 bis 22 Gew.-% berechnet als Feststoff, 

eines Kunstharzbindemittels, vorzugsweise ein Alkydharz und/oder ein trocknendes pflanzliches Oi sowie 
mindestens ein organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein oliges oder 
olartiges schwerfluchtiges organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder ein 
55 polares organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder Wasser und Emulgator 
und/oder Netzmittel sowie ggf. Sikkative, Farbstoffe, Farbpigmente, Antiabsetzmittel und/oder UV-Stabilisa- 
toren als Restbestandteil enthalt. 

5. Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
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gekennzeichnet, da/3 das Konzentrat 
0,2 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise 
3 bis 8 Gew.-%, 

des 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1>dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2.4-trtazols t 
5 0,05 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 
0.5 bis 1 Gew.-% 
des Pyrethroids und 
5 bis 40 Gew.-%, vorzugsweise 
10 bis 30 Gew.-%, 

to (berechnet als Feststoff) mindestens eines organisch-chemischen Bindemittels und/oder Fixierungsmittels 
Oder Weichmachers sowie zusatzlich ein organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch 
und/oder ein oliges oder olartiges schwerfluchtiges organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmit- 
telgemisch und/oder ein polares organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch und/oder 
ein Penetrationshilfsmittel und/oder Wasser und einen Emulgator und/oder Netzmittel als Restbestandteil 

is enthalt. 

6. Mittel oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, da/3 das 1-[[2-(2,4- chlorphenyl)-4-propyl-1 ,3-dioxolan-2-yl]- 
methyl]-1H-1,2,4-triazol 

von 0 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 

20 von 0,5 bis 25 Gew.-% 

(bezogen auf 1 00 Gew.-% eingesetztes 1 -[[2-(2.4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1 ,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1 H- 
1,2,4-triazol durch die gleiche Gewichtsmenge eines anderen Fungizids, vorzugsweise N- 
Dichlorfluormethylthio-N',N'-dimethyl-N-phenylschwefelsaurediamid und/oder N-(Dichlorfluormethylthio)- 
N'.N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamid und/oder 1-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-1 ,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1-H-1 ,2,4-tria- 

25 zol und/oder 1 -(4-Chlor-)phenyl-3-hydroxy-3-tert.-butyl-4-(1 ,2,4-triazol-1-yl)-butan und/oder Tributylzinn- 
naphthenat und/oder Methyl-benzimidazol-2-yl-carbamat ersetzt ist. 

7. Mittel oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 6. dadurch gekennzeichnet, da/3 das Mittel oder Konzentrat frei von aromatischen 
Oxyalkoholen ist. 

30 8. Mittel oder Konzentrat zum Konservieren von Holz und Holzwerkstoffen nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafl ein Teil des organisch-chemischen Losungsmittels oder 
Losungsmittelgemisches durch ein aliphatisches polares organisch-chemisches Losungsmittel oder Lo- 
sungsmittelgemisch, vorzugsweise ein Hydroxy- und/oder Ester- und/oder Athergruppen enthaltendes 
aliphatisches organisch-chemisches Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch ersetzt ist. 

35 
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